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Abstract of EP0049777 

1 . A homogeneous fluid colorant for coloring glue, comprising 20 to 70% of colouring constituents 
consisting of one or more soluble anionic or cationic dyes, and one or more finely divided pigments ; 
water ; water-soluble organic solvents and dispersants ; and, if desired, water-soluble organic acids. 
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© Flfissige Farbmlttel. 

© Die Erfindung betrrfft flussige Ferbmittel, die dadurch 
gekennzeichnet sind, daB sie einen oder mehrere In Wasser 
oder Losungsmitteln gut losliche Farbstoffe. ein oder mehre- 
re Pigmente und Ldsungsmittel sowie gegebenenfalls 
Dfspergtermittel enthatten. 

Die erfindungsgemaSen Farbmittel eignen Etch sehr gut 
2um Farben waBriger und ntchtwa&riger Medien, insbeson- 
dere von Leimen und Schuhcreme. 
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" PlOssige Farbmittel 

Die Erfindung betrifft flttssige Farbmittel, die dadurch 
gekennzeichnet sind, daB sie einen oder mehrere lflsliche 
5 Farbstoffe, ein oder mehrere feinverteilte Pigmente und 
LSsungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel ent- 
halten. 

Als gut losliche Farbstoffe koimnen kationische, nichtiono- 
10 gene und anionische Farbstoffe in Betracht, wobei die iono- 
genen Farbstoffe in der Kegel durch geeignete Anionen bzw. 
Kationen in dem zur Verwendung koramenden LSsungsmittel gut 
15slich gemacht sind. 

15 Kationische Farbstoffe fur die erf indungsgemSfien Farb- 
mittel entstammen vorwiegend der Di- oder friary lme than-, 
Xanthen-, Azo-, Cyanin-, Azacyanin- a Methin-, Acridin-, 
Safranin-, Oxazin- , Indulin- oder Nigrosin-Reihe . Einzelne 
Verbindungen sind z.B. Basic Yellow 2 (C.I. 41000), Basic 

20 Red 1 (C.I. 15160), Basic Violet 10 (C.I. 45170), Basic 
31ue 26 (C.I. 44045), Basic Blue 7 (C.I. 42595), Basic 
Blue 1 (C.I. 42025), Basic Violet 1 (C.I. 42535), Basic 
Violet 3 (C..I. 42555), Basic Green 1 (C.I. 42040), Basic 
Green 4 (C.I. 42000) sowie Phenazin-Farbstof fe, wie Sol- ' 

25 vent Blue 7 (C.I. 50400). Farbstoffe aus der Azo-, Tri- 
arylmethan- und Xanthenreihe sind bevorzugt. 



30 



35 



4/30/05, EAST Version: 2.0.1.4 



0049777 



BASF Aktiengesellsehaft -2- ^ 0050/03*711/ 

035098 

r Als Anionen kommen fur waBrige Farbmittel die iiblichen von 
anorganischen Sauren und niederen Carbonsauren abgeleiteten, 
wie Chlorid, Bromid, Sulfat, Methos'ulfaV, • Ethosulfat, 
Nitrat, Formiat, Acetat oder Propionat in Betracht. Wenn 
5 L8slichkeit in organischen LBsungsinitteln wesentlich ist, 
sind insbesondere langkettige Carbonsaureanionen wie Oleat 
geeignet. 

Man kann die gut 18slich machenden Anionen auch dadurch 
10 einftthren, daB man die kationischen Farbstoffe in Form 
der zugehorigen Farbbasen mit den die Anionen liefernden 
SMuren umsetzt. 

Als Farbbasen seien beispielsweise Solvent Yellow 34 
TS (C.I. 41010:1), Solvent Orange 3 (CI. 11270:1), Solvent 
Red 49 (CI. 45170:1), Solvent Violet 8 (C.I. 42532:1), 
Solvent Violet 9 (CI. 42555:1), Solvent Blue 2 
(C.I. 42563:1), Solvent Blue 4 (C.I. 44045:1) und Solvent 
Black 7 (CI. 50415:1) genannt. 

Nichtionogene Farbstoffe fur die erf indungsgemaBen Farb- 
mittel entstamraen vorwiegend der Azo-, Nitro- oder Anthra- 
• chinon-Reihe, vorzugsweise sind die im Colour Index unter 
Solventfarbstoffen aufgefiihrten Verbindungen zu nenrien. 

Als anionische Farbstoffe kommen insbesondere sulfonsaure- 
gruppenhaltige Verbindungen aus der Reihe der Azo-, Anthra- 
chinon-, Metallkoraplex-, Triarylmethan- oder Stilben-Reihe 
in Betracht, wobei insbesondere Azofarbstoffe und Phthalo- 
30 cyaninderivate bevorzugt sihd. 

Einzelne anionische Farbstoffe sind beispielsweise die im 
Colour Index beschriebenen Farbstoffe Acid Yellow 3 (CI. 
47005), Acid Yellow 36 (CI. 13065), Acid Yellow 19 (CI. 
35 18967), Acid Orange 7 (CI. 15510), Acid Orange 8 (C.I. 
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"15575)* Acid Red 88 (C.I. 15620), Acid Red 351 
(C.I. 28683), Acid Violet 90 (C.I. 18762), Acid Blue 9 
(C.I. ^2090), Acid Blue 193 (C.I. 15707), Direct Blue 86 
(C.I. 74180) sowie 

2, 5-Dichlor-4- »- 3-cyano-4-raetbyl-2,6-di(fi-hy- 

-sulfo-anilin droxy-ethylamino)-pyridin 

(als Dibutyl-ethanolaminsalz), 

2-Hydroxy-3-nitro- >■ l-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5 

-5-sulfo-anilin . (als Chrom-(l: 2)-Komplex) 

2-Hydroxy-4-sulfo-6 »~B-Naphthol (als Chom-(l:2)- 

-nitro-naphtbylaroin-1 -Komplex) 

und 

2-Hydroxy-3-sulfo-5- i-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5 

-nitro-anilin (als Chrom-(l: 2)-Komplex) . 

Als Wasserloslichkeit vermittelnde Kationen sind dabei ins- 
besondere Alkali (Li*, Na*, K*), Ammonium- und substitu- 
ierte Ammoniumkationen, insbesondere Alkanolammonium- 
kationen zu nennen. 

Fur organische Losungsmittel enthaltende erf indungsgemaBe 
Farbmittel sind als anionische Farbstoffe insbesondere 
Metallkomplex-Farbstoffe geeignet, z.B. die Chrom- Oder 
Kobalt-Komplexe von Azo- oder Azomethin-Farbstof fen sowie 
Kupf erphthalocyanin-Parbstoff e . 

Als Kationen fOr die Farbstoffe sind insbesondere ISnger- 
haltige Alkylammoniumreste geeignet, entsprechende Farb- 
stoffe sind z.B. in den deutschen Patentschriften 
12 26 727, 12 63 9^7 und 23 3*» 228 beschrieben. 
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"Voraussetzung fur eine Verwendbarkeit in den erfindungsge- 
mafien Farbraitteln ist bei alien genannten Farbstoffen, dafi 
sie sich in mBglichst hoher Konzentration losen las sen.. 
Die Farbstoffe sand auch in Form von konzentrierten Farb- 
5 stof f losungen verwendbar und Methoden zur. Herstellung 

solcher Losungen sind insbesondere in der Patentliteratur 
zahlreich beschrieben, z.B. in den Patentanmeldungen 
P 30 20 891. 4, P 30 36 556.1, DE-AS 12 40 036, 
DE-AS 20 49 620, DE-OS 22 28 260, DE-OS 28 52 863, DE-OS 
28 16 506 oder DE-AS 24 13 369 sowie den DE-PS 1 259 484 
und DE-PS 2 334 228. 

Als Pigmente kommen anorganische und organische in Betracht. 
Einzige Voraussetzung fur ihre Verwendbarkeit ist, dafi sie 
sich in Farbmittel fein verteilen lassen. Eine representa- 
tive Auswahl von geeigneten Pigmenten findet sich im Colour 
Index, Kapitel Pigmente-. Einzelne bevorzugte Pigmente und 
Pigmentgruppen sind beispielsweise : RuB, Eisenoxide, 
Phthalocyanine, Azo-Pigmente , Nickeltitangelb, Chromgelb, 
Molybdat orange, Miloriblau sowie Chinacridon-, Perylen-, 
Oxazin- und anthrachinoide Pigmente. 



10 



15 



20 



Aus Bkonomischen Grunden sind preiswerte Pigmente wie 
Rufi, Eisenoxide, Azoverbindungen und Phthalocyanine bevor- 

25 zugt. 

Als Dispergiermittel sind praktisch alle Verbindungen ge- 
eignet, die Ublicherweise fttr die Herstellung von wafirigen 
Pigmentdispersionen verwendet werden. Es koinmen sowohl an- 

30 ionische, als auch kationische, vorzugsweise nichtionogene 
Dispergiermittel in Betracht. Geeignete nichtionogene Ten- 
side sind beispielsweise Polyethylenglykole sowie Ethoxy- 
lierungsprodukte auf der Basis von linearen Fettsauren, 
Fettaminen, Fettsaureamiden und Fettalkoholen. Geeignete 

3S anionaktive Dispergiermittel sind z.B. Fettalkoholether- 
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. p sulfate und Alkylphenolethersulfate . Als kationaktive 

Tenside kQnnen beispielsweise quarternfire Ammoniums a lze 
' langkettiger Pettalkylamine verwendet werden. Bei Ver- 
wendung von anionaktiven bzw* kationaktiven Tensiden ist 
5 jedoch sorgfSltig darauf zu achten, dafl Reaktionen mit dem 
anionischen oder kationischen Farbstoff vermieden wer- 
den<. 

Pie erfindungsgemfiften Farbmittel enthalten Wasser und/oder 
10 organische LSsungsmittel* 

Die Wahl des oder der organischen Losungsmittel ftir'die 
erfindungsgemSJJen Farbmittel richtet sich nach dem Ver- 
wendungszweck dieser Farbmittel, Beispielsweise enthalten 
]5 Flexodruckfarben norma lerweise. polare LSsungsmittel, Lacke 
und WachslSsungen dagegen unpolare LSsungsmittel. 

Als polare organische Losungsmittel eignen sich z*B, Al- 
kanole, Glykole, Glykoletber, Amide,. Tetrahydrof uran, 
2Q Butyrolacton, Dioxan, Dimethylsulfoxid, niedere Carbon- 

saureester 3 Ketone sowie aliphatische Carbons&uren, wobei 
von diesen AmeisensSure und EssigsSure- bevorzugt sind. 

Als unpolare undwehiger polare organische LSsungsmittel 
25 komraen langkettige aliphatische Alkanole, Carbonsauren, 

Ester, Ketone oder Ether sowie bevorzugt aliphatische und 
aromatische Kohlenwasserstoff e und halogensubstituierte 
Kohlenwasserstoffe in Betracht* 



30 Die erfindungsgemSLften Farbmittel enthalten Farbstoffe und 
Pigmente in Mengen von etwa 20 - 70 % 9 vorzugsweise 
40 - 60 Das MengenverhSltnis von loslichem Farbstoff 
zu Pigment kann in we it en Gren'zen variiert werden , be- 
stimmend dafQr sind im wesentlichen der gewiinschte Farb- 

35 ton und Skonomische Faktoren. Der Anteil an polaren (inklu- 
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"save Wasser) und/oder unpolaren LSsungsmitteln liegt bei 30 1 
- 80 %, vorzugsweise 40 - 60 %, bezogen jeweils auf die 
Gesamtmenge. Die Henge der gegebenenfalls anwesenden Sauren 
und Tenside kann bis zu 30 vorzugsweise 5 bis 20 ?, 
5 betragen. 

Die Auswahl der Farbstoffe richtet sich selbstverstandlich 
ebenfalls nach dem Verwendungszweck und der Loslichkeit 
im vorgegebenen Medium. 

10 

Zur Herstellung der erf indungsgemafien Parbmittel kann man 
z.B. die Losung eines gut loslichen Farbstoffs in einem 
organischen LSsungsmittel mit einer vorzugsweise nicht 
wafirigen Pigmentdispersion mischen. Man. kann aber aucfa ein 

g Pigment direkt in der Farbstoff losung dispergieren. Man 

kann den erf indungsgemafien Parbmitteln natilrlich auch noch 
weitere Stoffe, wie Verdickungsmittel oder Bindemittel zu- 
setzen. Einzelheiten der Herstellung kSnnen den Beispielen 
entnommen werden, in denen sich Angaben uber Teile und Pro- 

20 zente, sofern nicht anders vermerkt, jeweils auf das Gewicht 
be Ziehen. • 

Die erf indungsgemafien Parbemittel eignen sich einer se its 
zum Farben wassriger Medien aller Art, z.B. von Papier- 

25 massen, Leimen, Holzimpragniermitteln, Pf lanzenschutz- 

oitteln, Diingemitteln, ferner zum Farben und Impragnieren 
von Glasfasern und Glaswolle, Jutefilz, wafirigen Druck- 
' farben, Gittergeweben fur Teppichunterlagen usw. Besonders 
wertvoll sind die erf indungsgemafien Wasser enthaltenden 

30 Farbmittel zum Farben von Leimen, wie sie zur Herstellung 
von Spanplatten verwendet werden. 

Andererseits sind die erfindungsgemafien Farbmittel insbeson- 
dere zum Farben yon organische LSsungsmittel enthaltenden 
35 Medien aller Art, z.B. von Bohnermassen, Kerzen, Druckfar- 
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r ben, Lacken, HolzimprSgniermitteln, Fflanzenschutzmitteln, 
Klebern usw. geeignet. Besonders wertvoll sind die organi- 
sche Losungsmittel enthaltenden erf indungsgemSBen Farbmittel 
zum F&rben von Schuhcreme, 

5 

Die erfindungsgemafien Farbmittel bieten gegeniiber bisher 
verwendeten Farbstoffen insbesondere okonomische Vorteile. 
iiberraschend war vor allem, daB sie sicb in homogener Form 
herstellen und ohne Entmischung lagern lassen. 

10 

Beispiel 1 

2 Teile eines Flflssigfarbstoff s, enthaltend 40 % C.I.Aeid 
Orange 7 (CI. 15510) 
IS 1 Teil einer PigmentprSparation, enthaltend 35 % Farbru£ 
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene 
Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter Riihren gemischt. Es entsteht eine fltissige,. 
leicht thixotrope Farbmittelmischung von guter LagerbestSn- 
20 digkeit. 



Beispiel 2 

1 Teil eines Flussigfarbstof f s , enthaltend 45 % C.I. 
25 Basic Violet 49 (Herstellung ist beschrieben in 

der DE-OS 22 28 260/Beispiel 3), und 
1 Teil einer PigmentprSparation, enthaltend 40 % Eisen- 
oxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtiono- 
gene Dispergiermittel und Glykol, 
30 werden unter Riihren gemischt. Man erhSlt eine gut fliefien- 
' de Mischung, die sich leicht in wSBrige Medien einarbeiten 
lSLfit. 



35 
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HBei spiel 3 

2 Teile eines Fliissigfarbs toffs, enthaltend 45 t 0.1. 
Basic Violet 49 (siehe Beisp. 2), und 

1 Teil einer Pigmentpraparation, enthaltend 60 % Eisen- 
oxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nicbtiono- 
gene Dispergiermittel und Dipropylenglykol, 

werden unter Riihren gemischt. Man erhalt einen gut fliefien- 

den Teig, der mit waBrigen Medien gut mischbar ist. 



10 



25 



Bei spiel 4 



2 Teile eines Flilssigfarbstcf f s, enthaltend 45 % 

C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), und 
15 1 Teil einer Pigmentpraparation, enthaltend 35 % FarbruB 
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene Dis- 
pergiermittel und Glykol 
werden unter Riihren gemischt. Es entsteht eine fltlssige 
Farbinittelmischung von guter FlieBf Shigkeit und Lagerstabi- 
20 lit at. 

Beispiel 5 

2 Teile eines Flussigfarbstoff s, enthaltend 40 % C.I. 

Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1) und 
1 Teil einer Pigmentpraparation, enthaltend 40 % Kupfer- 
phthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 15:1) sowie 
nichtionogene Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter Riihren gemischt. Die erhaltene lager stabile 
30 Hischung lfiBt sich leicht in waBrige Medien einrtthren. 



35 

1. 
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Seispiel 6 

200 Teile eines Fliissigfarbstof fs, enthaltend ^0 X C.I. 
Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1), 
5 H5 Teile eines transparenten Eisenoxidrots (C.I. Pigment 
Red 101), 

5 Teile eines' oxethylierten Fettalkohols, 
20 Teile Ethylenglykol und 
80 Teile Wasser 

10 werden auf einer Ruhrwerkskugelmuhle eine Stunde lang ange 
rieben. Das erhaltene teigfSrmige Farbmittel ist lagersta- 
bil, stippenfrei und mit wafirigen Medien leicht mischbar. 

Beispiel 7 

15 

100 Teile eines Fliissigfarbstof fs , enthaltend 45 % C.I. 

Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), 
120 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 
5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols, 
20 20 Teile Ethylenglykol und 
l|0 Teile YJasser 
werden auf einer Ruhrwerkskugelmuhle eine Stunde lang an- 
gerieben. Man erhalt einen gut fliefienden Teig, der sich 
leicht in waBrige Medien einarbeiten laBt. 

25 

Beispiel 8 

100 Teile eines Fliissigfarbstof f s, enthaltend l»5 % C.I. 
Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), 
30 80 Teile fi-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 
* 15:3), 

5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols, 
20 Teile Ethylenglykol und 
80 Teile Wasser 

3S 
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'-werden auf einer Rtihrwerkskugelmilhle eine Stunde lang ange* 
rieben. Die erhaltene teigfSrmige Mischung ist gut fliefi- 
ffihig und mit wSBrigen Medien einwandfrei mischbar. 

5 Beispiel 9 

100 Teile eines orange farbenen Fltissigfarbstof f s (s. Bei- 
spiel 3, DE-OS 28 52 919) A 
80 Teile B-Xupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 
15:3), 

5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols, 
20 Teile Ethylenglykol und 
140 Teile Wasser 

werden auf einer RUhrwerkskugelmtlhle eine Stunde lang ange- 
rieben. Man erhSlt einen gut flieBenden Teig, der in 
w&Brige Medien leicht eingertlhrt werden kann. 

Beispiel 10 

200 Teile eines Fltissigf arbstof f s , enthaltend MO % C.I. 

Acid Orange 7 (siebe Beispiel 1), 
250 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 
10 Teile eines Xondensationsproduktes von fl-Naphthalin- 
sulfonsaure und Formaldehyd (als Natriumsalz), 
25 20 Teile Ethylenglykol und 
20 Teile Wasser 

werden auf einer Riihrwerkskugelmiihle eine Stunde lang ange- 
trieben. Der erhaltene lagerstabile Teig ist gut zum 
FSrben von wSBrigen Medien geeignet. 

30 



20 



3S 
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r Bei spiel 11 

100 Teile eine6 Fliissigfarbstoff s, enthaltend 45 % C.I. 
Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), 
5 120 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 

5 Teile C 12 /C li| -Fettalkyl-dimethyl-benzyl-animoniunichlorid, 
20 Teile Ethylenglykol und. 

3 Teile Polyvinylpyrrolidon 

werden auf einer ROhrwerkskugelmuhle eine Stiinde lang ange- 

10 rieben. Man erbSlt einen lager stabilen, gut flie&enden 

Teig, der mit wfifirigen Medien sehr gut vertraglich ist. 

Beispiel 12 

15 10 Teile des Pigments C.I. Pigment Blue 15:3, C.I. 74l60, 
(fi-Kupferphthalocyaninblau) werden mit 90 Teilen einer Lfi- 
sung eines braunen Oxazin-Farbstoff s (70*ig in 2-Ethylhexa- 
nol) auf einer Ruhrwerkskugelmuhle eine Stunde lang angerie- 
ben. 

20 

Die Herstellung des Braun-Farbstoff s erfolgte durch Oxi- 
dation von 2-Ethylhexyl-o-phenylendiamin und ist in der An- 
meldung P 30 20 891.4, Beispiel 4 beschrieben. 

25 Man erhSlt ein schwarzes, gut fliefiendes Konzentrat, das 
sich zum Parben von Schuhcreme eignet. 

Beispiel 13 

30 20 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
und 80 Teile der LBsung eines braunen • Oxazin-Farbstoff s 
(entsprechend Beispiel 12) werden unter RUhren gemischt. Man 
erhalt eine gut flieflende, schwarze Mischung, die gut lager- 
stabil ist und sich leicht in benzinhaltige Wachsmischungen 

35 einarbeiten ISfit. 
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r 0bige Pigmentpaste en thai t 

25 * C.I. Pigment Blue 15:3 (B-Kupferphthalocyanin) , 
15 % Dispergiermittel und 
60 % eines L3sungsmittelgemisches aus 
5 7 Teilen eines hochsiedenden aromatischen Kohlenwasser- 
stoff-Gemisches und 
3 Teilen Ethylglykolacetat. 



10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel ll 

25 Teile einer Pigmentpaste aus C.I. Pigment Blue 15:1, 
C.I. 7^160 (cC-Kupferphthalocyanin-Blau) in einem kurzSli- 
gen Alkydharz werden unter Rtlhren gemischt mit 
75 Teilen der Losung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (ent- 
sprechend Beispiel 12.) . 

Es entsteht eine fltissige Farbmittelmischung von guter 
FlieAfahigkeit und Lagerstabilitat , die z.B. fur schwarze 
Schuhcreme gut geeignet ist. 

Beispiel 15. 

10 Teile des Pigments C.I. Pigment Violet 27, C.I. 42535:3. 
(Farblack von Methylviolett) werden mit 

90 Teilen der Losung eines braunen Oxasin-Farbstoff s <ent- 
sprechend Beispiel 12) auf einer Ruhrwerkskugelmuhle 1 Stun- 
de lang angerieben. 

Das erhaltene gut fliefiende Farbmittel ist lagerstabil, 
stippenfrei und mit Systemen auf Basis organischer L6sungs- 
mittel leicht mischbar. 



35 
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' Beispiel 16 

20 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Blue 27 (Miloriblau) 
we r den mit 

5 80 Teilen der LSsung eines braunen Oxazin-Farbstoff s (ent- 
sprechend Beispiel 12) auf eajner Riihrwerkskugelmilhle 1 Stun- 
de lang angerieben. 

Man erhSlt eine gut flie£ende schwarze Mischung, die sich 
10 z.B. zum FSrben von Schuhcreme eignet. 

Beispiel 17 

15 Teile des Pigments C.I. Pigment Yellow 12, C.I. 21090, 

15 (Benzidingelb) werden mit 

85 Teilen der LSsung des Kondensationsproduktes aus 1,4-Di- 
hydroxyanthrachinon und 2 ,3-Dihydro-l, 4-diaminoanthrachiiion 
mit fi-Ethylhexoxypropylarain, fi-Ethylhexylamin und ^Methoxy- 
propylamin auf einer Ruhrwerkskugelraiihle 1 Stunde lang ange- 

20 rieben. 

Man erhSlt eine diinnf lttssige , dunkelgriine Farbmittelpr separa- 
tion, die mit organischen Losungsmitteln mischbar ist* 

25 Beispiel 18 

20 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Yellow 42, C.I. 77^92, 
(Eisenoxidgelb) werden mit 

80 Teilen eines fltissigen Farbstof fkonzentrates 30 Min. auf 
30 einer Riihrwerkskugelmilhle angerieben. Das flttssige Farb- 
stof fkonzentrat besteht aus der 50?igen LSsung des Azofarb- 
stoffs aus o-Aminoazotoluol — * fi-Fhenylethyl-naphthol-2 
(Isomerengeraisch, beschrieben in der DE-OS 28 52 863) in 
einem Gemisch aromatischer Kohlenwasserstoffe . 

35 
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r Die entstandene dttnnf ltissige, rote Farbmittelmischung ist 
gut lagerbestandig, neigt nicht zum Plocken Oder Absetzen 
und eigne t sich zum FSrben von Medien auf Basis organischer 
Losungsmittel. 

5 

Beispiel 19 

30" Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(entsprechend Beispiel 13) werden mit 
10 ^0 Teilen eines Parbbasenauf schlusses von 

40 % C.I. Solvent Blue 4, CI. *U0il5» (Victoriablaubase B) 
in 60 % Olein und 

30 Teilen Toluol unter Riihren gemischt. 

5 Man erhSlt eine niedrigviskose Parbpaste von guter Lager- 

stabilitat, die zum PSrben von organischen Medien aller Art, 
wie Wachslfisungen, Druckfarben und Lacken verwendet werden 
kann. 

20 Beispiel 20 

10 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Blue 15:3 (fi-Kupfer- 
phthalocyaninblau) werden mit 

88 Teilen der LSsung eines braunen Oxazin-Farbstoff s (ent- 
25 sprechend Beispiel 12) und 2 Teilen eines Vinylpyrrolidon- 
-Vinylacetat-Copolymerisates auf einer Rtthrwerkskugelmtihle 
1 Stunde lang anger ieben. 

Die erhaltene Farbmittelpraparation eignet sich zum FSrben 
30 von alkoholischen Plexodruckfarben. Die damit hergestell- 

ten Drucke besitzen eine einwandfreie Sublimierechtheit . 

Auch ftlr dokumentenechte Kugelschreiberpasten kann diese 

Preparation verwendet werden, z.B. nach folgendem Rezept: 

100 Teile der genannten Schwarzmischung 
35 25 Teile Benzylalkohol 

j 
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r 25 Teile Phenylglykol 
10 Teile Olein 
5 Teile 1,2-Propylenglykol 
35 Teile Phthalatharz 

5 

Die mit dieser Kugelschreiberpaste erzielte Schrift ist 
durch Wasser, Ethanol, Ace ton oder Toluol nicht zu ent- 
fernen. 

10 Beispiel 21 

20 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(entsprechend Beispiel 13) werden mit 

80 Teilen eines Flilssigfarbstoff es der folgenden Zusammen- 
setzung gemischt: 

34 % des l:2-Kobalt-Mischkomplexes aus 4-Nitro-2-amino- 
phenol — - l-Phenyl-3-methylpyrazolon und iJ-Nitro-2-amino- 
phenol — *S-Naphthol, 
33 % Dimethylformamid und 
20 33 % Butyldiglykol. 

Man erhalt eine dilnnflfissige Farbmittelpraparation, die gute 
Lagerstabilitat besitzt,. nicht zum Flocken neigt und zum 
Farben von Medien aller Art auf Basis organischer Losungs- 
25 mittel geeignet ist. 

Beispiel 22 

12 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 
30 15 1 3 (entsprechend Beispiel 13) werden mit 

88 Teilen der 60 fcigen LSsung eines Orange-Farbstoff s in 
einera hochsiedenden aromatischen Kohlenwasserstof f-Losungs- 
mittel unter Riihren gemischt. Die Herstellung des Orange- 
-Farbstoffs ist beschrieben in DE-AS 2k J>k 110/Beispiel 1. 

3S 
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r Das erhaltene niedrigviskose, braune Parbmittel kann durch 
Zusatz von geeigneten Verdickungsmitteln wie z.B* kolloidaler 
KieselsSure stabilisiert werden. Es eignet sich z.B. zum 
FSrben von Schuhcreme. 

5 

Beispiel 23 

50 Teile eines gelben Flussigf arbstoff s (a) werden mit 
50 Teilen einer Pigmentpaste (b) auf Basis Kupf erphthalo- 
1Q cyaninblau unter Rlihren gemischt. 

5 Teile dieser gut flieBenden Mischung werden in 
95 Teile Flexodruck-Firnis (c) eingeruhrt. 
Die so erhaltene griine Flexodruckf arbe laBt sich leicht 
verdrucken und besitzt eine gute Wasserechtheit . 

15 

Bei dem genannten gelben Fltlssigf arbstoff (a) handelt es 
sich urn C.I. Basic Yellow 2 (C.I. 41 000) in Form des 
Dodecylbenzolsulfonats, gelSst ca. 65%ig in einer Mischung^ 
aus Ethylglykol und Methyl-isopropylketon. 

20 

. Die Pigmentpaste (b) enthfllt ca. 30 % C.I. Pigment Blue 
15:2, C.I. 7 A 160, dispergiert in einem Gemisch aus 
Dodecylbenzolsulfosaure, Kolophonium und Toluol. 

25 Der Flexodruck-Firnis (c) enthalt 

10 % Styrol-Maleinsaure-Mischpolymerisat 

•8 % synthetisches Verlackungsmittel 

82 % Ethanol/Ethylglykol (Mischung 9:1). 

30 Beispiel 24 

33 Teile eines gelben FlUssigf arbstoff s (a) "und 

67 Teile einer PigmentprSparation (b) auf Basis Kupfer- 

phthalocyaninblau werden unter Btihren miteinander 

geraischt. 

35 

j 



4/30/05, EAST Version: 2.0.1.4 



0049777 



BASF Akiiengesetlschatt - 17 - 0.2. 0050/034711/ 



** 5 Telle dieser Mischung werden eingertthrt in 
95 Teile einer wSssrigen Bindemittellosung (c). 
Man erhalt eine farbstarke, grilne Flexodruckf arbe, die sich 
zum Bedrucken von Papier, z.B. ftir ZeraentsScke, eignet. 

5 

Bei dem genannten gelben Flussigf arbstoff (a) handelt es 
sich um den Azof arbstoff aus FlavonsSure (= 4 ,4'-Diamino- 
-stilben-2,2-disulfosaure) , diazotiert und gekuppelt auf 
Phenol, als ca. 25%ige Losung in einem Gemisch aus Neopentyl- 
10 glykol und Wasser. 

Die Pigmentpraparation (b) enthSlt . ca. 40% CI. Pigment 
Blue 15:1, dispergiert in einem Gemisch aus nichtionogenen 
Dispergiermitteln, Glykol und Wasser. 



15 



Die Bindemittellosung (c) enthSlt als verseif bares Harz 25 % 
eines Esters aus PhthalsSure und Trimethylolpropan , verseift 
mit AmmOniak- und gelost in einem Gemisch aus n-Propanol und 
Wasser. 



20 
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'" Patentansprflche 

1. Piassige Farbmittel, enthaltend einen oder mehrere 
ISsliche Farbstoffe, ein oder mehrere feinverteilte 
Pigmente und LBsungsmittel sowie gegebenenfalls Disper- 
giermittel. 

2. Parbmittel gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dafi sie als lBsliche Parbstoffe anionische oder katio- 
nische Parbstoffe und als LBsungsmittel Wasser und/oder 
wasser ISsliche LBsungsmittel und gegebenenfalls orga- 
nische SSuren enthalten. 



10 



3. Parbmittel gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
g dafi sie als ISsliche. Parbstoffe in organischen LSsungs- 

mitteln gut ISsliche Parbstoffe und als LBsungsmittel 
organise he LBsungsmittel enthalten. 



20 



25 



i». Parbmittel gemfifi Anspruch 1 und 2, dadurch g ekennzeich- 
net, dafi sie als lBsliche Parbstoffe anionische Azo- 
farbstoffe oder Phthalocyaninderivate enthalten. 

5. Parbmittel gem£fi Anspruch 1 und 2, dadurch ge kennzeieh- 
net, dafi sie als lBsliche Farbstoffe kationische Parb- 
stoffe der Azo-, Triarylmethan- oder Xanthenreihe ent- 
halten. 



6. Parbmittel gemfifi Anspruch 1 und 3, dadurch g ekennzeich- 
net, dafi sie als lBsliche Farbstoffe nichtionogene Ver- 
30 bindungen aus der Reihe der Solventfarbstoffe oder 

durch entsprechende Anionen bzw. Kationen in organi- 
schen LBsungsmitteln lBslich gemachte kationische bzw. 
anionische Parbstoffe enthalten. 

35 • 

j 
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r 1. Farbmittel gem&fl Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich -** 
net , dafi sie als Pigmente RuB, Eisenoxide, Azover- 
bindungen oder Phthalocyanine enthalten. 
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